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(57)Abstract: 

PURPOSE: To surely and securely join joining members by constituting the aluminum alloy brazing material of 
specific wt.% of Si. Zn. Cu and the balance Al and unavoidable impurities. 

CONSTITUTION: The aluminum alloy brazing material is constituted of 8.0 to 15wt% Si. 6,0 to 15.0wt.% Zn, 5.0 to 
15.0wt.% Cu and the balance aluminum and unavoidable impurities. Fe is incorporated at 0.5 to 2.0wt.% therein. 
Sufficient fillet is formed in the brazed joint parts of aluminum expanded materials to each other and the brazing 
joint parts of casting materials having a low solidus line in this way. 
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